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1. 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sorache in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. ^ ^ ' 

□ per Bericht bemht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache 

bei der es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regein 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regein 55.2 und/oder 55.3) 

Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter die dem 
Anmeldeamt auf erne Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Bericlite als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): nanmen aieses tfencnts als 



Beschreibung, Seiten 
"27 In der ursprQnglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

"^^ eingegangen am 08.06.2005 mit Schreiben vom 07,06.2005 

Sequenzpr^okd und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: B!att*\bb. 

□ Sequenzprotokoll ^i^e/7at/e/!\/?gfa£>e/7;: 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgehsteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
^^^9^70.2 c)[. ' Offenbarungsgehalt In der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 
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Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) 



Ja: 


Anspruche 


3-6.8,11-14 


Nein: 


Anspruche 


1,2,7,9,10 


Ja: 


Anspruche 


4-5,12-14 


Nein: 


Anspruche 


1-3,6-11 


Ja: 


Anspruche: 


1-14 


Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



1 .1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : DE 877 394 C (BASF AG) 21 . Mai 1 953 (1 953-05-21 ) 

D2: DE 744 789 C (IG FARBENINDUSTRIE AG) 25. Januar 1 944 (1 944-01 -25) 

D3: US-A-3 030 31 1 (OAKES BILLY D) 1 7. April 1 962 (1 962-04-1 7) 

D4: DE 1 5 21 764 A (GEN ANILINE & FILM CORP) 1 8. September 1 969 (1 969-09-1 8) 

D5: US-A-5 21 5 675 (FUSIAK FRANK ET AL) 1 . Juni 1 993 (1 993-06-01 ) 



1 .2 Die folgende Dokunnente, die nicht Im intemationalen Bericht zitiert wurden, sind in 
dieser Kommunikation eingeschlossen und zugeteilt. 

D6: DE 1939042 A (IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD) 12. Februar 1970 
(1970-02-12) 

D7: US-A- 2802878 (DOW CHEMICAL CO) 1 3. August 1 957 (1 957-08-1 3) 



1 .3 Die Aufmerksamkeit des Anmeldens wird auf die Tatsache gelenkt, dass die Akte von 
einem anderen Prufer ubemommen worden 1st, weil der erste zustandige Prufer in 
Ruhestand ist. 
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2 NEUHEIT 

2.1 Die vorliegende Anmeldung erfiiilt nicht die Erfordemisse des Artikels 33(1) PCT, well 
der Gegenstand der Anspriiche 1, 7, 9 und 10 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu 
ist. 

2.2 Dokument D6 offenbart (die Venweise in Klamnnem beziehen sich auf dieses Dokument). 
ein Verfaliren zum Beizen metallischer Oberflachen (bzw. ein saures Beizbad fur 
Eisennnetalle) durch Beliandiung der metallischen OberflSchen mit einer sauren 
wassrigen Zubereitung, welche eine wassrige Saure, und zwar 1-20% Salzsaure und 
zwisclien 0.05 und 0.4 % eine korrosionshemmende Verbindung, die ein Alkinpropoxylat 
ist, umfasst (vgl. Seite 4, Absatz 4 bis Seite 5, Absatz 5, Beispiele, Anspruche 1 and 5- 

Der Gegenstand der Anspriiche 1, 2, 7, 9 und 10 ist daher nicht neu. 

2.3 Die vorliegende Anmeldung erfiiilt die Erfordemisse des Artikels 33(1) PCT, weil der 
Gegenstand der Anspruche 12-14 Im Sinne von Artikel 33(2) PCT neu ist; die 
vorliegende Komblnation der technischen Mei1<male, und zwar "dass die wassrige 
Zubereitung auch (d) 0.01 bis 10 Gew. % mindestens eines wasserlosiichen, saure 
Gruppen umfassenden, mindestens einer zweizahnigen, chelatbiidenden 
Komple)d3ildners und/ oder mindestens eines wasserlosiichen, quatemisierte 
Ammoniumgruppen umfassenden Polymers, enthalt" gemaB Anspruche 12, 13 und 14, 
wird im vorliegenden Stand der Technik nicht offenbart. 

Der Gegenstand der Anspruche 12-14 ist daher neu. 

2.4 Die vorliegende Anmeldung erfullt die Erfordemisse des Artikels 33(1) PCT, weil der 
Gegenstand der Anspruche 3-6, 8 und 1 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT neu ist; die 
vorliegende Kombination der technischen Merkmaie, und zwar "dass die wassrige 
Zubereitung auch (c) 0.01 bis 20 Gew. % mindestens einer oberflachenaktiven Substanz 
umfasst" gemaB Anspmchs 3, "dass die Zusammensetzung weiterhin 0.01 bis 1 0 Gew. 
% mindestens eines wasserlosiichen, saure Gruppen umfassenden, mindestens 
zweizahnigen, chelatbiidenden Komplexbildners umfasst" gemaB Anspruchs 4, "dass 
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das Gewichtsverhaltnis von Komplexbildner zum Belzinhibitor 5:1 bis 1:10 betragt" 
gemaB Anspmchs 5 und "dass die Zusammensetzung weiterhin 0.01-10 Gew. % 
mindestens eines wasseioslichen. quatemisierte Ammontumgruppen umfassenden 
Polymers umfasst" gemaB Anspmchs 6 sowie "dass pH - Wert der Zusammensetzung 
3 bis 6 betragt" gemaB Anspruchs 8, und "dass es sich bei der Oberflache um die 
Oberfiache eines Bandmetailes handelt" gemaB Anspruchs 11, wird im vorliegenden 
Stand der Technil< nicht offenbart. 



Der Gegenstand der Anspruche 3-6, 8 und 1 1 ist daher neu. 



3 ERFINDERISCHE TATIGKEIT 

3.1 Die vorliegende Anmeldung erfOlit nicht die Erfordemisse des Artil<els 33(1 ) PCT weii 
der Gegenstand der Ansprtiche 1 -3 and 6-1 1 nicht auf einer erf inderischen Tatigl<eit im 
Sinne von Artilcel 33(3) beruht. 

3.2 Dokument D6, das als nachstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart ein 
saures Beizbad zum Beizen der Eisenmetalle durch Behandlung mit einer sauren 
wassrigen Zubereitung. welche 1-20% Salzsaure und zwischen 0.05 und 0.4 % ein 
Polyoxyalkylenderivate von Acetylenalkoholen (z.B. Alkinpropoxylat). umfasst (vgl Seite 
4, Absatz 4 bis Seite 5. Absatz 5, Beispiele, Anspruche 1 and 5-7). von dem sich der 
Gegenstand des Anspruchs 3 dadurch unterscheidet, dass die wassrige Zubereitung 
auch 0.01 bis 20 Gew. % mindestens einer oberflachenaktiven Substanz umfasst. 

3.3 Bei dem IVIerkmal "0.01 bis 20 Gew. % mindestens einer oberflachenaktiven Substanz" 
gemaB Anspruchs 3 handelt es sich nur um eines ubiiches Merkmal beim Beizbad von 
Metallen. 

Der Gegenstand des Anspruchs 3 beruht daher nicht auf einer erflnderlschen Tatigkeit. 

3.4 Der abhangige Anspruch 8 enthait keine IVIerkmale, die in Kombination mit den 
Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den er sich bezieht, die Erfordemisse des PCT 
in bezug auf erfinderische Tatigkeit erfulien, weil das Merkmal iiblich beim Beizen von 
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Metallen ist (siehe D6, Selte 5, Absatz 2, Anspruch 7). 

Der Gegenstand des Anspmchs 8 beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tatlgkelt. 

3.5 Bei dem Merkmal "die Oberflache eines Bandmetalles" handelt es sich nur urn eine von 
mehreren naheliegenden Moglichkeiten, und zwar eine Auswahl des gewunschten 
Artikels, namlich das Bandmetall, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun 
den Umstanden entsprechend auswahlen wiirde, um die gestellte Aufgabe zu losen. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 1 beruhit daher nicht auf eIner erfinderischen Tatigkeit. 

3.6 Das Dokument D4 (die Verweise in Klannmern beziehen sich auf dieses Dokument) wird 
als nachstliegender Stand der Technik gegeniiber dem Gegenstand des Anspruchs 6 
angesehen. Es offenbart die Venwendung von Monopropoxyather von Propargylalkohol 
(Alkinmonopropoxylat) als Korrosioninhibitor in wasserige Saurelosungen (vgl. Beispiel 
2, Anspriiche 1-3), bevorzugt die Venwendung einer wassrige Zusammensetzung von 
Alkinmonopropoxylat und Katalysatoren. die die quaternare Ammoniumenthaltende 
Harze in Hydroxylform (bzw. quaternisierte Ammonlum-gruppen umfassenden Polymers) 
sind (vgl. Seite 4, Zeilen 5-4. Der Fachmann wurde daher diese bevorzugte 
Zusammensetzung in das in D1 beschriebene Beizbad als eine iibliche wassrige 
Zusammensetzung In Beizbader verwenden. 

Der Gegenstand des Anspruchs 6 beruht daher nicht auf eIner erfinderischen Tatigkeit. 

3.7 Die vorliegende Anmeldung erfullt die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der 
Gegenstand der Anspriiche 4, 5 und 12-14 auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne 
von Artikel 33(3) beruht. 

3.8 Dokument D6, das als nachstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart ein 
saures Beizbad zum Beizen der Eisenmetalle durch Behandlung mit einer sauren 
wassrigen Zubereitung, welche 1-20% Salzsaure und zwischen 0.05 und 0.4 % eIn 
Polyoxyalkylenderivate von Acetylenalkoholen (z.B. Alkinpropoxylat), umfasst (vgl. Seite 
4, Absatz 4 bis Seite 5, Absatz 5, Beispiele, Anspruche 1 and 5-7), von dem sich der 
Gegenstand der Anspruche 12-14 dadurch unterscheidet, dass die wassrige 
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Zubereltung auch (c) 0.01 bis 20 Gew. % mindestens einer oberflachenaktiven 
Substanz, sowie (d) 0.01 bis 10 Gew. % mindestens eines wasserloslichen, saure 
Gruppen umfassenden, mindestens zweizahnigen, clielatbildenden Komplexbildners 
und/ Oder mindestens eines wasseloslichen, quatemisierte Ammoniumgruppen 
umfassenden Polymers, umfasst. 

3.9 Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, dass eine bessere Beizinhibiemng erzielt wird. 

3.10 Die in AnsprOclie 4, 5 oder in Anspriiclie 12-14 der vorliegenden Anmeldung fur diese 
Aufgabe vorgeschlagene Losung beruht aus den folgenden Grunden auf einer 
erfinderisolien Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT): 

3.10.1 Die Komplexbildner wirken synergetiscli mit dem Beizinliibitor zusammen, d.h., 
dass die Komplexbildner als Zusatz zu Beizsduren den Abtrag von l\/Ietail 
bescfileunigen. 



4 GEWERBLICHE ANWENDBARKEIT 

4.1 Der Gegenstand der Anspruche 1 -12 erfullen die Erfordemisse des Artikels 33(4) PCT, 
weil die Erfindung In der Oberflachenbehandlung von Metalloberfiachen verwendet 
werden kann. 
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Patentanspruche 



1 . Verfahren zum Beizen metallischer Oberflachen durch Behandlung der metalli- 
schen Oberflache mit einer sauren wassrigen Zubereitung, welche mindestens 
5 eine Saure, einen Beizinhibitor sowie optional weitere Zusatzstoffe umfasst, da- 

durch gekennzeichnet, dass die wassrige Zubereitung mindestens die folgenden 
Komponenten umfasst: 

(a) 60 bis 99,99 Gew, % einer Mischung aus Wasser und mindestens einer 
iO Saure, 

(b) 0,01 bis 2 Gew. % mindestens eines Alkinpropoxylates der allgemeinen 
Formel 

1 5 HC=C-CH2-0(-CH2-CH(CH3)-0-)nH (I) 

Oder 

H(-0-CH(CH3)-CH2-)n-0-CH2-C=C-CH2-0(-CH2-CH(CH3)-0-)n.H, (II) 

20 

wobei die Indices n und n* unabhangig voneinander fiir 1 bis 10 stehen, 



(c) 0 bis 38 Gew. % eines oder mehrerer Zusatz- und/oder Hilfsstoffe. 



25 2. Verfahren gemaR Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet dass die Indices n und 
n* unabhangig voneinander fur 1 bis 3 stehen 

3. Verfahren gemaB Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Zu- 

sammensetzung weiterhin 0,01 bis 20 Gew. % mindestens einer oberflachenakti- 
30 ven Substanz umfasst. 



4. Verfahren gemaR einem der Anspruche 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet dass 
die Zusammensetzung weiterhin 0,01 bis 10 Gew. % mindestens eines wasser- 
loslichen, saure Gruppen umfassenden, mindestens zweizahnigen, chelatbilden- 

35 den Komplexbildners umfasst 

5. Verfahren gemaR Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet dass das Gewichtsver- 
haltnis von Komplexbildner zum Beizinhibitor 5:1 bis 1:10 betragt 
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6. Verfahren gemaH einem der Anspriiche 1 — 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Zusammensetzung weiterhin 0,01-10 Gew.-% mindestens eines wasserlosli- 
chen, quatemisierte Ammoniumgruppen umfassenden Polymers umfasst. 

5 7. Verfahren gemaB einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Menge von Wasser und Saure 70 bis 99,99 Gew. % betragt. 

8. Verfahren gemafi einem dfer Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass 
der pH-Wert der Zusammensetzung 3 bis 6 betragt. 

10 

9- Verfahren gemaB einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass 
es sich bei der Saure um mindestens eine ausgewahit aus der Gruppe von Salz- 
saure, Schwefelsaure, Methansulfonsaure oder Phosphorsaure handeit. 

15 10. Verfahren gemaH einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass 
es sich bei der metailischen Oberflache um die Oberflache von Eisen, Stahl. 
Zink, IVlessing oder Aluminium handelt 

11. Verfahren gemaB einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
20 es sich bei der Oberflache um die Oberflache eines Bandmetalles handelt. 

12. Verfahren zum Beizen metallischer Oberflachen durch Behandlung der metaili- 
schen Oberflache mit einer sauren wassrigen Zubereitung, welche mindestens 
eine Saure, einen Beizinhibitor sowie optional weitere Zusatzstoffe umfasst, da- 

25 durch gekennzeichnet. dass die wassrige Zubereitung mindestens die folgenden 

Komponenten umfasst: 

(a) 60 bis 99,97 Gew. % einer Mischung aus Wasser und mindestens einer 
Saure, 

30 

(b) 0,01 bis 2 Gew. % mindestens eines Alkinalkoxylates der allgemeinen For- 
mel 

HCHC-CH2-0(-CH2-CHR'*-0-)nH (I) 

35 

Oder 

H(-0-CHR'-CH2-VO-CH2-CsC-CH2-0(-CH2-CHR^-0-)„.H, (II) 

40 wobei die Reste R^ jeweils unabhangig voneinander fiir H oder Methyl 

und die Indices n und n' unabhangig voneinander fur 1 bis 10 stehen, 
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(c) 0,01 bis 20 Gew. % mindestens einer oberflachenaktiven Substanz, sowie 

(d) 0,01 bis 10 Gew. % mindestens eines wasserlosltchen, saure Gojppen urn- 
fassenden, mindestens zweizahnigen, chelatbildenden Komplexbildners 

5 und/oder mindestens eines wasserlSslichen, quatemisierte Ammoni- 

umgruppen umfassenden Polymers. 

13. Saure. wassrige Zusammensetzung zum Beizen metallischer Oberflachen. wel- 
che mindestens eine Saure, einen Beizinhibitor sowie optional weitere Zusatz- 
10 stoffe umfasst. dadurch gekennzeichnet, dass die wassrige Zubereitung mindes- 

tens die folgenden Komponenten umfasst: 

(a) 60 bis 99,97 Gew. % einer Mischung aus Wasser und mindestens einer 
Saure, 

15 

(b) 0,01 bis 2 Gew. % mindestens eines Alkinalkoxylates der allgemeinen For- 
mel 

HCsOCH2-0(-CH2-CHR^-0-)nH (I) 

20 

Oder 

H(-O.CHR'-CH2-)n-0-CH2-C=C-CH2-0(-CH2-CHR^-0-)n.H, (II) 

25 wobei die Reste R^ Jeweils unabhangig voneinander fur H oder Methyl 

und die Indices n und n' unabhangig voneinander fur 1 bis 10 stehen, 

(c) 0,01 bis 20 Gew, % mindestens einer oberflachenaktiven Substanz, sowie 

30 (d) 0,01 bis 10 Gew. % mindestens eines wasserloslichen, saure Gruppen um- 

fassenden, mindestens zweizahnigen. chelatbildenden Komplexbildners 
und/oder mindestens eines wasserloslichen, quatemisierte Ammoni- 
umgruppen umfassenden Polymers. 

35 14. Zusammensetzung gemaU Anspruch 13. dadurch gekennzeichnet, dass die 
wassrige Zubereitung die folgende Zusammensetzung aufweist: 

(a) 70 bis 98,9 Gew. % einer Mischung aus Wasser und mindestens einer 
Saure, 



40 



(b) 0,1 bis 2 Gew. % Alkinalkoxylate, 
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(c) 0,5 bis 15 Gew. % oberflachenaktive Substanz. sowie 

(d) 0.5 bis 10 Gew. % chelatbildender Komplexbildner und/oder quaternisierte 
Ammoniumgmppen umfassendes Polymer. 

5 
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